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(§j) Agglomeratschleifkorner 

Die Erfrndung betrifft Agglomeratschleifkorner, deren 
Herstellung und deren Verwendung auf beweglicher Unter- 
lage, d. h. auf Papier oder Leinen, wobei die Agglomerat- 
schleifkorner durch Kompaktieren eines Gemisches von 
Schleifkornern, Harz, gegebenenfalls Fullstoffen und 
Quellmitteln hergestellt werden. 
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Patcntansp ruche 

1. Agglomeratschleifkorner aus Schleif kdrncrn, 
Harz und gegebenenfails Fullstoffcn, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft das Schleifmiltel hydrophiles 
Schichtsilicat enthalt. 

2. Agglomeratschleifkorner nach Anspruch 1 , da- 
durch gekennzeichnet, daft das Sehleifmittel hydro- 
philen Montmoriilonit odcr Ton dcr Montmorillo- 
nit/Beidellit-Reihe ("Smektile") enthalt. 

3. Agglomeratschleifkorner nach Anspruch 1 — 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Agglomerat- 
schleifkorner kompaktiert (pclletiert) sind. 

4. Verfahren zur Herstellung von Agglomerat- 
schleifkornern, dadurch gekennzeichnet, daB cin 
Gemisch aus Schlcifkornern. Harz, hydrophilem 
Ton vom Schichtgittertyp der MontmorillonU/Bci- 
dellit-Reihe, gegebenenfails mit Fullstoffcn, kom- 
paktiert (pelletiert) und gchartet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 -4, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB als Harz Phenol-, Phenolformaldch- 
yd-, -furfurok Harnstoff- und/oder Meiaminharz 
verwendel wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 - 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB wasserhaltige Harze verwendet wer- 
den. 

7. Verwendung der Agglomeratschleifkorner nach 
Anspruch 1 —6. dadurch gekennzeichnet, daB diese 
auf bewegliche Unterlagen aufgebracht wcrden. 

Beschreibung 

Gegenstand der Erfindung sind Agglomeratschleif- 
korner, deren Herstellung und Verwendung in kompak- 
tierter Form auf beweglichcr Unterlage oder eingear- 
beitet in Schleifscheiben. 

Die Herstellung von Agglomeratschleif kornern ist 
seit den US-PSen 19 44 807 und 21 94 472 bekannt und 
wurde seit der Veroffentlichung dieser Paten tschrif ten 
in zahlreichen Patentschriften variiert. Bei den meisten 
dieser Verfahren zur Herstellung von Agglomerat- 
schleifkornern werden Schieifkorner, Harz oder Binde- 
mittel und Ftillstoffe agglomeriert und verbacken (ge- 
hartet) und mussen anschlie Bend wieder auf das ge- 
wunschte MaB gemahlen oder zerkleinert werden. Da- 
bei werden die Agglomeratschleifkorner wieder zerbro- 
chen oder geschwacbt. 

Aufgabe der Erfindung ist es, auf preiswerte Weise 
Agglomeratschleifkorner herzustellen, wobei diese bei 
der Herstellung nicht gemahlen werden mussen. 

In der DE-OS 33 30 51 1 sind modifizierte Schieifkor- 
ner genannt, wobei Schieifkorner mit hydrophilcn orga- 
nischen oder anorganischen Fullstoffcn, insbesondere 
mit hydrophilen Oxiden, Mischoxiden oder Oxidgemi- 
schen von Metallen und/oder des Siliziums uberzogen 
werden. die zudem 1 —60 Gew.% organischc Verbin- 
dungen enthalten. Agglomeratschleifkorner lassen sich 
auf diesem Weg nur umstandlich herstellen, da sich da- 
bei ebenfalls das Problem des Zerkleinerns ergibt 

Oberraschend wurde gefunden, daB sich ein Gemisch 60 
aus hydrophilem Schichtsilicat, Schleif kornern und 
Harz, gegebenenfails mit Fullstoffen, direkt kompaktie- 
ren und ausharten laBt. Entscheidend fur diese Herstel- 
lungsart ist, daB das verwendete Harz Wasser enthalt, 
so, daB das hydrophile Schichtsilicat im Gemisch aus 65 
Harz und Schleif kornern, vor dem Kompaktieren und 
Harten. unter Aufnahme des vcrhandenen Wasscrs im 
Harz quellen kann. Durch diesen Vorgang wird es mog- 
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lich, das Gemisch ohne Schwierigkeiten beispielsweise 
zu pelletieren oder durch Fressen durch ein Sieb zu 
kompaktieren. 
Zum erfindungsgemaB en Verfahren mussen hydro - 
5 phile Schichtsilicate, wie hydrophiler Montmoriilonit 
oder Ton der Montmorillonit/Beidellit-Reihe "Smekti- 
te") verwendet werden. Diese Mineralien sind beschrie- 
ben in "Lehrbuch der anorganischen Chemie" von Hol- 
leman-Wiberg, 91. — 100. Auflage, Berlin: de Gruyter, 
io 1958, Seite 775. AuBer dem "Montmoriilonit'* und "Bei- 
dellit" gehoren beispielsweise "Nontronit", "Saponit" 
und "Hectork" dazu. Handelsprodukte dieser Stoffklas- 
se der Schichtsilicate sind beispielsweise Bentone EW 
und Bentone LT (Kronos Titan GmbH, D-509 Leverku- 
15 sen 1) oder Tixogel WM (Sud-Chemie AG, D-8000 Mun- 
chen 2). 

ErfindungsgemaB werden wasserhaltige Harze ver- 
wendet, wobei der Harzgehalt im allgemeinen 40—80 
Gew.°/o, vorzugsweise 50—70 Gew.% betragt. Der Rest, 
20 auBer dem Harz, ist Wasser, Isopropanol, Aceton usw. 
Das erfindungsgemaBe Verfahren, unter Verwendung 
von hydrophilen Schichtsilicaten, laBt sich nur in Gegen- 
wart von Wasser, das in den verwendeten Harzen ist, 
durchfuhren. Geeignete Harze sind beispielsweise Phe- 
25 nolharze (vgt ICStoeckhert, "Kunststoff-Lexikon", 7. 
Auflage, Munchen: Carl Hanser, 1981, Seite 355), Phe- 
noI-Furfurol-Harze (vgl. Kunststoff-Lexikon, a.a.0. Seite 
354 — 355), Phenol-Formaldehyd- Harze (vgLKunststoff- 
Lexikon, a.a.O. Seite 352-354), Melamin-Harze (vgL 
30 Kunststoff-Lexikon, a.a.CX Seite 315—316), Harnstoff- 
Harze (vgl. Kunststoff-Lexikon, a.a.O. S. 230-231). Ge- 
eignete Handelsprodukte sind beispielsweise die Bakeli- 
te-Harze(der BakeliteGmbH, D-5860 Iserlohn 7). 
ErfindungsgemaB kann eine einheitliche Schleifkorn- 
35 art und/oder Gemische verschiedener Arten von Einzel- 
kdrnern im Gemisch mit den hydrophilen Schichtsilica- 
ten verwendet werden. beispielsweise Korunde, Zirkon- 
korunde, Spinellkorunde, Carbide, wie Borcarbid, Silizi- 
umcarbid, Diamint, Ruby, Flint, Schmirgel. 
40 Im Gemisch mit den genannten Schleifkdmern und 
den hydrcphilen Schichtsilicaten konnen auch sog* 
schleifaktive Zusatze, wie beispielsweise Kaliumfluobo- 
rat, Kryolith, Chlorparaffine mitverwendet werden. Der 
Durchmesser der erfindungsgemaB hergestellten Ag- 
45 glomerate liegt im allgemeinen zwischen 150—3000 Mi- 
kron, sodaB bei feiner Kornung mit beispielsweise P 180 
(FEPA-Norm) zwischen 10 und 100 Einzelkorneragglo- 
meriert oder kompaktiert sind, wahrend bei der Kor- 
nung P 36 zwischen 2 und 20 Korner das Agglomerat 
so bilden. Diese Agglomeratschleifkorner werden mittels 
eines Harzes (in der Regel mit einem Grundlack befe- 
stigt und danach mit einem Decklack uberzogen) auf 
einem flachigen Trager aufgebracht oder zu einem 
Schleif kdrper geformt. 

AuBer den Schichtsilicaten, Schleifkornern und Harz 
kann im Gemisch vor dem Kompaktieren auch Fiill- 
stoff(e) vorhanden sein, so beispielsweise gefallte, hy- 
drophile Kieselsaure (Sipernat 22 oder 55 der Degussa 
AG, D-6000 Frankfurt), Cellulosepuiver oder Cellulose 
in granulierter Form, Caiziumcarbonat, Kaolin, Alumi- 
niumoxid. 

ErfindungsgemaB wird das Gemisch aus Schichtsili- 
cat, Harz, das Wasser enthalt, und Schleif kdrnern, gege- 
benenfails mit Fullstoff kompaktiert, beispielsweise pel- 
letiert oder granuliert (vgl. Vauck/Muller, Grundopera- 
tioncn chemischcr Verfahrenstechnik, 4. Auflage, Dres- 
den: Thcodor Steinkopff, 1974, Seite 348 und 349; und 
Ulimann, Technische Chemie, 4. Auflage, Weinheim: 
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Verlag Chemie, Bd. 2, Seite 321 -334). 

Beispiele 

Beispiel I 5 

10 g Siliziumcarbid (Carbogran Kornung P 180 der 

Lonza-Werke GmbH, D-7858 Weil a.Rh.) werden mit 

0,12 g Ben tone EW (Kronos Titan GmbH) gut gemischt 

Dann wird die Mischung intensiv mit 2,5 g eines Phenol- io 

Formaldehydharzes (Bakelite-Harz SW 361 der Bakeli- 

te GmbH, D-5860 IserJohn 7) mit einem Harzgehalt von 

77—81 Gew.% und einem Zusatz von 0,25 g Wasser 
vermischt. Das Gemisch bleibt 10 Minuten stehen, so 
daB das Ton- Mineral vom Typ des Montmorillonits is 
(Ben tone EW) etwas quellen kann. Die anfangs sehr 
klebrige Mischung laSt sich nach dem Stehenlassen (et- 
wa 10 Minuten) gut durch ein Sieb (Maschenweite 
0,71 mm « 25 Mesh gemafi ASTM E ll — 70) pressen. 
Die Agglomerate werden 80 Minuten bei 160°C gehar- 20 
tet 

Beispiel 2 

10 g Siliziumcarbid (Carbogran der Lonza-Werke 25 
GmbH Kornung 180) werden mit 0,10 g Bentone LT 
(der Kronos-Titan GmbH) gut vermischt Dieses Ge- 
misch wird intensiv mit 2,7 g eines Phenol- Formaldeh- 
yd-Harzes (Bakelite-Harz SW 361 der Bakelite GmbH) 
und einem Zusatz von 0,29 g Wasser vermengt Die Mi- 30 
schung bleibt 8 Minuten stehen und wird dann durch ein 
Sieb (Maschenweite 1,4 mm = 1,4 Mesh gemaB-ASTM 
E 11—70) geprefit. Die Agglomerate werden wahrend 
80 Minuten bei 160°Cgehartet 
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